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Urn die mit dem Abwasser axis der Papier- 
mas chine ablaufenden Fullmittel wiederzu- 
gewinnen, wird das Abwasser in der Papier- 
maschine wieder verwendet. 
5 So hat man das aus der gesamten NaB- 
partie ablaufende, Stoffteile und FiiUmittel 
enthaltende Wasser fur sich aufgefangen und 
filtriert, worauf man die abfiltrierten Stoff- 
teile und Fullmittel mit einem Teil des aus 

10 der NaBpartie stammenden Wassers standig 
dem Stoff nach seinem Austritt aus der StofT- 
biitte unmittelbar wieder zufuhrte. Man hat 
auch schon das Abwasser durch hinterein- 
andergeschaltete, in verschiedener Hohe ange- 

is ordnete Klarbecken geleitet und die Sink- 
storTe aus dem obersten, die meisten Stoffteil- 
chen, Fullmittel usw. enthaltenden Klarbecken 
' den Hollandern, die feineren Sinkstoffe aus 
den folgenden Klarbecken jedoch dem Schopf - 

ao kasten der Butte oder dem Sandfang der 
Papiermaschine wieder ^ugeleitet. 

Nach anderen Verfahren wird das gesamte 
abgetropfte und abgesaugte Siebwasser und 
das tibrige an der Gautsche bzw. den NaB- 

35 pressen sowie bei der SiebreinigunganfaUeaide 
Abwasser der Maschine je fiir sich abgeleitet, 
in getrennte Sammelbehalter gef iihrt und von 
dort nach Entfernung der mitgefuhrten 
unbrauchbaren Bestandteile entweder in Be- 

30 halter geleitet, *aus denen es der Papier- 
iuasdiine wieder zustromt,. oder so weiter- 
befordert, dafi ein 'Teil des ersteren mit samt- 



lichen darin enthaltenen brauchbaren StofFen 
als Verdunnungswasser auf der Papier- 
mas chine verwendet werden konnte. 35 

Die Erfindung beruht auf der Beobachtung, 
daB eine gewisse Strecke hinter der Brust- 
walze das aus dem Sieb abstromende Wasser 
infolge Filterwirkung der im Entstehen begrif- 
fenen Bahn nicht mehr lange Fasern, sondern 4° 
nur noch kurze Fasern, d.h. Fibrillen, ent- 
halt. Der Punkt, an welchem keine langen, 
sondern nur noch kurze Fasern in dem Ab- 
wasser vorhanden sind, wird nachstehend mit 
Umschlagpunkt bezeichnet, der sich etwa am 45 
Ende der Registerparne befindet. Ebenso 
wurde gefunden, dafi der Fullstoff erst eine 
gewisse Strecke nach seinem Auf trag mit dem 
das Sieb durchstrdmenden Wasser abrlieBt, 
was, wenn der Auftrag des FullstofTes unmit- 50 
telbar nach der Blattbildung erfolgt, ungefahr 
hinter den Registerwalzen und vor den 
Saugern und der Gautschwalze stattnndet. 
SchlieBlich wurde die Beobachtung gemacht, 
daB die schleimigen Fibrillen und die Full- 55 
stoffteilchen eine gewisse Anziehung aufein- 
ander austiben, so daB sich die FiillstofTteil- 
chen an den Fibrillen festsetzen. 

Wird nun das z wis chen dem Umschlag- 
punkt und den Saugern bzw. der Gautsch- 60 
walze anf alien de Abwasser, das an Menge 
verhaltnismaBig klein ast, aufgefangen und der 
auf die Faserstoffaufschwemmung aufzubrin- 
genden Fiillstoffsuspension zugemischt, so 
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